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(57)Abstract: 

PURPOSE: To obtain a perpendicular magnetic recording 
medium having a higher coercive force. 
CONSTITUTION: A perpendicular magnetic recording 
medium is formed by laminating, on a non-magnetic 
substrate 1 , a soft magnetic reinforcing layer 2, a first 
intermediate layer 3, a second intermediate layer 4 and a 
recording magnetic layer 5 including an artificial lattice 
structure having the vertical magnetic anisotropy. A 
higher coercive force suitable for high density recording 
can be obtained by forming the first intermediate layer 
with carbon. Moreover, a perpendicular magnetic 
recording medium having a higher coercive force suitable 
for high density recording can be obtained by forming 
the first intermediate layer 3 with carbon and forming 
the recording magnetic layer 5 and second intermediate 
layer 4 with Co/Pt and Pt, or Co/Pd and Pd. 
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